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L^invention se rapporte a un procede de nettoyage de la 
surface d*un materiau de construction, notamment d*une 
facade d'un edifice. 

Lcs facades sont cxposecs. commc on Ic sait. aux intern- 
peries. ainsi qif*aux poussieres, fumees. gaz d*echappement et 
maiieres analogues provenanl de renvironnement, Dans ces 
conditions, il se forme une sorle de croute ou de depot connu 
sous le nom de calcine, qui recouvre la surface des pierres 
ou du bet on const ituant la fagade. Un tel depot con fere aux 
facades ainsi exposees aux influences du milieu environnant 
un aspect grisatre ou noiratre. generalement d'autant plus pro- 
nonce qu'on sc rapproche dc la base dc redifice. Lcs parties 
super ieures sont en effet beaucoup moins sounnises aux gaz 
d*echappement et mieux lavees par la pluie. et de ce fait 
moins noircics et moins encrassees. 

Jusqu*a present, tous ies procedes de nettoyage des facades 
n'ont pas donne satisfaction du fait quails ne permettenl pas 
d'obtenir une surface rrgoureusement propre, Ies depots noi- 
ratres persistant sur cetle surface ou reapparaissant apres un 
certain temps. 

L'invention a pour but de supprimer les inconvenients 
precites. Ce but est atteint grace au procede de nettoyage 
selon Tin vent ion qui est caracterise en ce qu*on applique sur 
ladite surface une solution d*un agent alcalin, qu*on applique 
cnsuite sur cette surface une solution a base d*acide formique 
et renfermant une amine oxyethylee et du triformiate d*alu- 
mine et qu'on rince la surface avec de Peau. 

A litre d'exemple, le procede selon Tinvention peut etre 
mis en ceuvre de la maniere suivante : 

On applique une solution d'un agent alcalin (potasse ou 
soude caustique) a Taide d*une brosse ou d'un pulverisateur 
sur ia surface de la pierre ou du beton de la facade. La solu- 
tion appliquee presente une concentration de 1 5 a 20 Vo en 
agent alcalin. L'application de cette solution a pour effet 
d*introduire des sels alcalins dans la couche superficielle des 
salissures et de Telement composant la fa9ade. La reaction 
peut etre acceleree par addition d*eau oxygenee, qui joue le 
role d'agent renforgateur. 

On applique ensuite sur ladite surface une solution a base 
d'acide formique renfermant 85 % d'acide formique, 1 ®/o 
diamine oxyethylee et 2 % de triformiate d*alumine avec ime 
quantite suffisante d*eaii, les pourcentages etant indiques en 
poids. 

L*amine utilisee a pour formule : 

(CW - CH20)n - CH2 - CH2 - OH 

\ 

(CH2 - CH20)n - CH2 - CH2 - OH 
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dans iaquelle « n » a une valeur comprise entre 5 et 1000, et 
R est une chaine hydrocarbonee a un ou plusieurs atomes de 
car bone. 

Cette solution d*acide formique et d*amjne oxyethylee re- 
agit sur Ies sels deposes et sur le carbonate de chaux. Du fait 
du pouvoir mouillant de I'amine, il se produit une bonne 
penetration de I'acide dans la masse du materiau, 

Immediatement apres cette application de la solution 
acide, on rince la surface du materiau avec de Teau. On ob- 
t i en t ainsi une facade parfaitement propre sur Iaquelle aucune 
tache noiratre ou grisatre ne persiste ni ne reapparait apres 
un certain temps. 

Si on le desire, on peut appliquer, apres quelques jours 
de sechage. un agent hydrofuge constitue, par exemple, par 
une resine de silicone. 



REVENDICATION 

Procede de nettoyage de la surface d'un materiau de 
construction, notamment d'une fa9ade, caracterise en ce 
qu*on applique sur ladite surface une solution d'un agent al- 
calin, qu*on applique ensuite sur cette surface une solution a 
base d'acide formique et renfermant une amine oxyethylee 
et du triformiate d*altimine, et qu'on rince la surface avec 
de Teau. 



SOUS-REVENDICATIONS 

1 . Procede selon la revendication, caracterise en ce que 
Tagent alcalin est de la potasse caustique. 

2. Procede selon la revendication, caracterise en ce que 
Tagent alcalin est de la soude caustique. 

3. Procede selon la revendication et Tune des sous- 
revendications 1 et 2, caracterise en ce que I'amine oxy- 
ethylee a pour formule : 
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(CH2 - CH20)o - CH2 - CH2 - OH 
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R-N 

X 

(CH2 - CH20)n - CH2 - CH2 - OH 

dans Iaquelle « n » a une valeur comprise entre 5 et 1000, et 
R est une chaine hydrocarbonee a un ou plusietu^ atomes de 
carbone. 

4. Procede seion la revendication et Tune des sous- 
revendications precedentes, caracterise en cc qu*on ajoute de 
Teau oxygenee a la solution dudit agent alcalin. 



BNSDOCID: <CH 



546100A5J_> 



